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[Ceci fait suite .au compte-rendu précédent sur ce sujet, Rapport des Opérations, 18828-88-84,-—Rapport M. ] Les combustibles dont il est ici question proviennent tous, à l'exception du n° 49, du territoire du Nord-Ouest,
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; | 4 ! , rougeâtre foncée à une solution bouillante de potasse caustique, La couche dont il est question plus haut comme ayant une apparence + générale différente du reste du spécimen avait en moyenne, dans un * |, pie
fragment qui pesait quinze livrés, sept huitièmes de pouce d'épais FU seur ; la matière qui la composuit était très compacte, montrait, RU quoique faiblement, une structure ligneuse délicate, avait une cou- é
Jeur noire, un éclat résineux, et une cassure conchoïdale, Cette bande était enduite de chaque côté par une couche de charbon
, minéral médiocrement épaisse, mâis fortement adhérente, Elle parattrait composée de la partie la plus solide—tronce ou branche—de quelque matière végétale dont provenait le lit de lignite, Ce lignite, lorsqu'il a été reçu, était passablement dur et ferme, et il est resté tel pendant quelque temps ; mais étant resté exposé à l'air, i] s'est plus ou moins fendillé, et, en conséquence, est devenn un peu
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1] donne, tant à la carbonisation lente que rapide, un coke inco- “hérent ; les gaz dégagés pendant la combustion brûlaient avec une _ flamme jaunâtre, faiblement lumineuse, presque sans fumée, La : cendre a. une couleur jaune-bleuâtre : à ‘une chaleur rouge-vif, elle … : à ’agglutine légèrement ; à une e chaleut rie très intense, eue devient à a De frittée, ie | 2
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volatile relativement au carbone fixe, 1 11114: : | L:0°00 À donne, tant 4 ln onrbonisation lente que rapide, nn voke inoo- “hérant; les guz dégagés pendant la combustior: brülaiant avec une flamme jaunâtre, légèremant lumineuse, presque sans fumée, La / cendrée a une couleur gris-brunâtre clair : elle ne Wagglutine pas à une chaleur rouge-vif, mais à une chaleur rouge trs intense, elle forme dne masse scorincée, ; Le Tägnite dela 41.—Lignite. D'un puits creusé sur la berge de la orique aux Renon- Hanonçals, cules (Crogfoot), à environ ainq ‘milles de son confluent aveo la Le 1e sa rivière aux Arcs, sootion 7, township 22, rang xx, à l’ouest du 4e méridien principal, Profondeur du puits jusqu'au fond de la houille, 155 pieds, Filon de neuf pieds de puissance, avec deux nerfs sohisteux de douze et trois pouces respectivement, Position géolo- . iqueLaramée, Est .
[Les spécimens ns 12 et 14 du rapport précédent Rapport dus Opérations, 1888-88-84, pages 24-26 M-—provenaient d'affleurembnts naturels du même filon, lo premier se trouvant à environ huit milles ét le dernier à environ six milles au sud du puits, | . … Structure lamelleuse assez fne—compacte ; il s'y trouve:interatra. tifié des couches lenticulaires, plus où moins isolées, d'rine matière dense, noir-poix, très lustrée, et cà et là une couche de charbon minéral ; éclat subrésineux à résineux ;: montre des plans de clivage bien distincts ; couleur noir-grisâtre à noire, celle de la poudre, noire, avec .. üne faible teinte brunâtre : elle communique une couleur rouge-bru- :". nâtre foncée.à une solution bouillante de potasse caustique ; à part : ." Jes couches de charbon minéral, ne salit pas les doigts ; devient légè- _ rement fendillé par l'exposition à l'air, mais est en somme passablement duret ferme. En‘apparence il ressemble à quelques variétés de
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Rivière-deodix-huit pouces de puissance. Prolongement sud:du filon principal Lait.
‘des Bancs de Charbon. Position géologique—Crétacé, base de pierre. Recueilli par le Dr G. M. Dawson.
[Cet affleurement du filon principal des Bancs de Charbon se trouve à trente-trois milles des Bancs de Charbon, dans une direction sud-sud-est, tandis que celui de la rivière Sainte-Marie est à une dizaine de milles au sud des Bancs de Charbon. (Voir description des spécimens n° 26 et 27 du rapport précédent, 1882-83-84, pp. 35-36 M.) Le spécimen n° 26 avait été pris dans la galerie (mais on n’a
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pas dit à quelle distance de l'entrée) sommencée durant l'été de 1882. à la mine de Sheran, qui se ‘trouve sur la rive gauche dela rivière, aux Bancs de Charbon, la mine de la Compagnie de Houille et de Navigation du Nord-Ouest (mine Lethbridge) étant située du côté He opposé. Le spécimen n° 27 venait de la rivière Sainte-Marié, Puis SO: sance du filon à l'endroit indiqué, trois pieds huit pouces, | ee Structure lamelleuse assez fine, passablement compacte ; couleur : Non noir-grisâtre, presque noir pur ; éclat résineux ; entrecoupé de nom-: . ‘ | breuses couches minces de calcite et de pyrite ; ne salit pas les doigts : . poudre noire, avec une teinte brunâtre : elle communique une couleur‘ one brun-rougeêtre à une solution bouillante de potasse caustique ; ne se: : : fendille pas facilement par l’exposition à l'air, et l’on peut dire, em ‘ : HA somme, que c’est une houille ferme, mue He
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11 donne, à la carbonisation lente, un coke incohérent, mais à la. carbonisation rapide, un coke légèrement fritté ; les gaz dégagés pendant la combuscion brûlaient avec une flamme jaune, lumineuse, assez, fumeuse, La cendre a une couleur brun-rougeâtre pâle et sale: |
exposée à une chaleur rouge vif, elle s'agglutine légèrement ; à une
chaleur rouge très intense, elle forme une masse plus où moins :
scoriacée, :
Houille du col 44,—-Houille.—Du col du Nid-de-Corneille, montagnes Rocheuses: Filon F du Nid-de-Cor- el A; : ï e ‘ Fa AS neille, monta. du milieu, Filon de deux pieds dix pouces de puissance, Position: |. pes Ro- à ; a en Re E : {. GoUSeS. géologique—Crétacé, Recueillie par le Dr G, M. Dawson, : | : Structure lamelleuse fine, mais les lignes de stratification sont “{. cependant presque effacées —compacte ; couleur noire : éclat vitreux à dure et ferme ; cassure inégale ; ne salit presque pas les doigts ; poudre presque noire : elle communique une couleur jaune-brunâtre à s une solution bouillante de potasse caustique ; résiste à l'exposition à | l'air ; en apparence resszmble beaucoup à quelques variétés de houilles ) I | du système carbonifère, Pe.
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Puis | me, = Cendre.…… QUELLE EEE ECC EEE EE EEE 2241 ï ee en de . 100:00 ‘ } leur te JR Re a — Abe A ion Aou Ps in 1 (UDKO, DOURUONb ess nsrssosnecesersesecees 4 00: À ee — = = .Propurtion de la matière combustible volatile rela- À gts; ° tivement au earbone fixe......,.....,..,..,...... 1 :209 leur Rien tes . Re à E Elle donne un coke compact, ferme, cohé rent ; les gaz déga agés Ur + 4% pendant la combustion brûlaient avec une mes jaune, lumineuse, Ro Les ur «+ ? ‘fumeuse, Couleur de Ja cendre, blanche, avec une faible teinte gri- -"sâtre : exposée « une chaleur rouge vif, elle n’en est pas affectée; à une chaleur rouge très intense, elle devient légèrement agglutinée, 45. Houille.-De la rivière du Daim (Xed Deer), montagnes Rochenses. Honlle aola. 4 Continuation septentrionale du bassin anthracitique de la rivière des Daim, mone ne en tagnes Ro- #5 - Cascades, : Filon brisé à l'endroit où il affleure, et sa puissance est cheuses. : incertaine, mais d'au moins plusieurs pieds. Recueillie par le Dr G, : ‘1 ue er M. Dawson, . # Es Nil Structure lamelleusé très fine, les lignes de stratification étant assez . —. =} - souvent indistinctes où presque effacées—compacte ; couleur noire ‘ ” 2 SR en en a mais pas noir pur ; éclat résineux ; dure et ferme; cassure inégale; =. : # —— cpu 7: + : ne salit pas les doigts ; poudre presque noire: elle communique une :. se En | j' ‘.. çouleur Jeune-brunâtre } pâle à une solution bouillante de potasse caus- “4 : à s : nav ? = : 2 à la. ft tique ; résiste à l'exposition à l'air ; ressemble beaucoup par lappa # pen . rence à quelques variétés de houilles du système carbonifère, ‘à . à Une analyse par carbonisation rapide a donné :— . * Anaïyse Lo xLe : Eee à re Se ne “4. Eau hygroscopique... see pensessesosocsecse L'00 : iE _ Matière combustible volatile... 20°26 RS “ à. Mo or re Le lon si 100:09 ion = Coke, pour ent... srerososnonoesennossesneses GTR = ee. Proportion de la matière combustible volatile rela- + af ftivement au carbone fxe.....,.,....sssceossvoce À 3 218 ont “À. a ax : Elle donne un coke compact, ferme, cohérent ; les gaz dégagés ts : pendant la combustion brûlaient avec une flamme jaune, lumineuse, ne” à fumeuse,. Couleur de la cendre, blanche, avec nne faible teinte rown À | geâtre : exposée à une chaleur rouge vif, elle n'en est pas affectée ; à : Iles une chaleure rouge très intense, elle devient tout juste perceptible. | ment frittée,
Houile dela 46,Houille. bete la Fourche Sud dé ler rivière de Vietix; à quatre till en amont du bras sud, montagnes. Rocheuses, :Filon de neuf pieds
rivière du Vieux, fourche sud, mon»
.. tagnes Ro:
<heuses,
Analyse,
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AA
trois quarts de puissance, : Poin géologique. —Crétacc. Recueillie par le Dr G. M, Dawson, et de manière à D une » bonne moyenné de toute la façadé du fon... ga
Structure lntéllits très fine, ‘es Uoicé dé siratifoation, à qui où
très nombreuses et très rapprochées, ne sont pas toujours bien dise tinctes—compacte ; couleur noir-grisâtre ; éclat subrésineux à rési. neux ; dure et ferme ; cassure inégale : salit légèrement les doigts
poudre presque noire : elle communique une couleur ; jaune- -brunâtre
pâle à une solution bouillante de potasse eauastique ; résiste à l’exposition à l’air ; n’est pas différente , par l'appar nude 58 quelques Y rariétés de houille di système carbonilhbes
Une analyse par carbonisation ra jpite a donné :-— A
Eau hygroscopique. ss secs ceccrc eee 103 Matière combustible volatile. esse seuecceccceee 2323 CATDONO ABS ses ssensneeeceesassss anses. ch /lh0 CONTE esteamenness eme ac oc ND
ii 100°00
Coke; pour cent... see ooeee soso ococcooc ee 4A'84 Proportion de la matière combustible volatile rela. tivement au carbone LE CEPPEEEEEEEETEEE soooocosse À 2 2°47
Elle donne un coke ferme, cohérent ; les gaz dégagés pendant la combustion brûlaient avec une flamme jaune, lumineuse, un peu fumeuse, Couleur de la cendre, blanche : elle ne montre pas la moindre disposition à s’agglutiner, même lorsqu'elle est di à une chaleur rouge très intense,
Houille dela 47, Houille—De la crique. aux Huîtres (Oyster Creek), bras nord-ouest
. crique aux Huitres, foutre che nord, rivière du Vieux,
Free e nm ne y
de la Fourche Nord de la rivière du Vieux. De l’un des nombreux filons minces, Position géologique-Laramée, Recueillie par le Dr G, M, Dawson,
Structure lamelleuse très fine, les lignes de stratification, qui sont très nombreuses et très rapprochées, sont presque effacées —compacte ; couleur n'ir-grisâtre : éclat subrésineux à résineux ; dure et ferme ; cassure inégale —elle se brise assez souvent en fragments plus ou moins rhomboïdaux ; ne salit pas les doigts ; poudre noire-brunâtre : elle communique une couleur jaune-brunâtre très pâle à une solution bouil. Jante de potasse caustique ; résiste à l'exposition à l’air, Le spécimen
en question était en certaines parties fort souillé de matière argileuse, .
et c’est à quoi l’on peut attribuer la grande proportion de matière incombustible qu’il contenait,
rer
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“Une analÿés par card misation enr à donné =,‘ ‘+ + Analyse:
dau brénasoilnue Modan stone 20 * Matière combustible volatile... sosevdsnssersusee DLOS CANBONE LE se uene ee catsssenssrsroilausessessesees 0 10 = DODUMO ss sas sente ciseesesereeve cosossccsece AL OÙ
_ Coke, pour 06nt..sssesossossscosesceesesoossecesosce 6415 Proportion de la matière combustible volatile rela- - ‘tivement au Carbone fixe... ses ssesssessoseocves À 2 124
Elle donne un coke ferme, cohérent ; les az dégagés pendant la combustion brûlaient avec une flamme jaune, lumineuse, très fumeuse, Couleur de la cendre, brun:rougsâtre pâle: exposée à une chaleur rouge vif, elle ne s’agglutine pas; à une chaleur rouge très intense, elle dévient frittée.
48,—Houille.—Du bras nord-ouest de la Fourche Nord, rivière du Vieux, Houille de ta montagnes Rocheuses, Filon de huit pieds (ou plus) de puissance, Vieux, foure Position géologique—Crétacé, Récoltée par le Dr G. M. Dawson, et montagnes
de manière à représenter une bonne moyenne de toute la façade” du filon, . Compacte; montre des plissements ; couleur noir-grisâtre ; éclat
subrésineux à résineux ; ferme ; cassure inégale ; salit légèrement les : :
doigts ; poudre presque noire : elle communique une couleur jaune-
brunâtre très pâle à une solution bouillante de potasse caustique ; ;.
résiste à l'exposition à l'air; ressemble par l'apparence à à quelques variétés de houilles du système carbonifère,
Une analyse par carbonisation rapide a donné :—
Eau hygrosCOPIQuE,. ...ssosossovesoooosoossco coco 124 Matière combustible volatile. ....,........0...s.e 2462 CASDONS AND sen dessoreseucsrarsasouecrcsseess UL CÉRA Br rs csenminnesstaioreediesetessesciesscise — L00
COS POBP ON. se cecrssoseesssosceseesstess TA Proportion de la matière combustible volatile relativement au carboneffixe....,,.,,..sssessssesesss À : 270
Elle donne un coke ferme et cohérent ; les gaz dégagés pendant la combustion brûlaient avec une flamme jaune, lumineuse, fumeuse, : Couleur de la cendre, blanche : exposée à une chaleur rouge vif, elle n'en est pas affectée; à une couleur rouge très intense, elle devient frittée,
Ho
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Houllle do la 49.— Houille. De la seconde traverse, crique à Martin, montagnes ‘tin, montagnes : Rocheuses, Colombie-Britannique. Filon d’enviren deux pieds de
Rocheusos. : ri :
: puissance. : Position géologique—Crétacé, Récoltée par le Dr G, M. Dawson... 7, : nn :
‘Structure lame!leuse : très fine, les lignes de stratification étant
assez souvent très indistinctes ou tout à fait effacées — compacte ;
‘couleur noire ; éclat résineux ; dure et ferme ; cassure inégale ; ne
. salit pas les doigts ; poudre noir-grisâtre : elle communique une cou-
leur jaune-brunâtre très’ pâle à une solution bouillante de potasse
! caustique ; résiste à l’exposition à l’air ; ressemble assez par l’appa-
.. rence à quelques variétés de houilles du système carbonifère, Le
‘spécimen reçu pour exämen était çà et là enduit d’une couche
‘de matière terreuse qui ne s’enlevait pas facilement, ce qui explique
la grande proportion de matière incombustible que ce spécimen parti- ‘culier a laissé à la combustion, ;
Analyse, : :: * © Une analyse par combustion rapide à donné :—
‘ Eau hygroscopique........... side red 00 NS * 219 ‘+ -,. ::. Matière combustible volatile ii,,,.,.,,...,..,.., vos 2602 os = DAPDOHS TRS rca ed ass jasaeo cie — ANUS de CO 7:48
: 100‘00 Nr 70:96
- Proportion de la matière combustible volatile rela- =... tivement au carbone DR ts arr de le ltOl
+17. Elle donne un coke compacte, très ferme, cohérent ; les gaz déga . gés pendant la combustion brûlaient avec une flamme jaune, lumineuse, très fumeuse, La cendre a une couleur brun-rougeâtre très pâle : exposée à une chaleur rouge vif, elle ne s’agglutine pas ; à une chaleur rouge très intense, elle devient légèrement frittée,
ANR 50,—Semi-anthracite..— De la rivière aux Ares, rive droite, à environ un
ire pis ° : mille et demi de la station de Canmore, chemin de fer Canadien du gnes Ro- ._ Pacifique. Filon d'environ un pied de puissance, Continuation mé-
cheuses, . ne S à ae È re ridionale du bassin d’anthracite de la rivière des Cascades, Récolté
par le Dr G. M, Dawson...
Structure lamelleuse, mais les lignes de stratification sont assez souvent. fort: indistinctes—compacte ; montre des plissements ; contient parfois une très mince couche de charbon minéral ; couleur noire, irisée par places ; éclat pour la plupart brillant, celui de quel. ques-unes des couches les plus denses, submétallique ; fragile ; CaS+
CT ER A
ci _ RIRES DCR EREEOS CERN TE à mur :
ga À mirès ine
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sure, en somme, inégale, celle des bandes les plus lustrées plus ou moins conchoïdale ; poudre noire : elle ne communique qu'une teinte à peine perceptible jaunâtre à une solution bouillante de potasse caustique ; lorsqu'il est subitement chauffé, il décrépite un peu,
Une analyse par carbonisation rapide a donné :— Analyso.
Eau hygroscopique...... CT Tune sed "100 Matière combustible volatile......... Fc es 109 (EEE Corne roro des sr 82192 Cendre........, A nl tr GR Anis sroeotessesce O'OÙ 100°00 Coke, pour cent....... a rss.» 86'17
Proportion de la matière combustible volatile rela- : CE tivement au carbonefixe......,,.... Poohois tea Li 00/0
I1 donne un coke incohérent ; les gaz dégagés pendant la combustion brûlaient avec une flamme jaunâtre, quelque peu lumineuse, presque sans fumée, Couleur de la cendre, blanc-rougeâtre : exposée à une chaleur rouge vif, elle ne s’agglutine pas ; à une chaleur très intense, elle devient légèrement frittée, a
51.—Semi-anthracite.—De la rivière des Cascades, près de la rivière aux Semi-anthra-
cite de la
. Arcs, à environ un quart de mille de la ligne du chemin de fer Cana- fiviére des
i e : 1: : ) : Cascades, dien du Pacifique. Filon supérieur puissant près de la mine den,
Hughes. Filon de trois pieds dix pouces de puissance, Position R0Cheuses. géologique-—Crétacé, Recueilli par le Dr G. M. Dawson.
[Le spécimen de semi-anthracite dont une analyse (n° 37) a été . donné dans le rapport précédent, Rapport des Opérations, 1882: 83-84, p. 49 M, venait de la mine des Cascades (celle de Moberly), . ; qui se trouve près de la station de Banf, sur le chemin de fer Canadien du Pacifique. La mine de Hughes, aujourd’hui de Stewart, ci-
dessus mentionnée, est éloignée d’environ trois milles de cette
mine. |
Structure lamelleuse, formée de couches irrégulièrement alter-
nantes de houille d’un noir-grisâtre assez brillant, et de houille dense
noir de jais d’un éclat brillant —compacte ; irisé par places ; fragile ; cassure, en somme, inégale, celle des couches plus denses et plus’ lustrées plus ou moins conchoïdale ; poudre noire : elle ne communique qu’une teinte jaunâtre justement perceptible à une solution bouillante
de potasse caustique ; dir et ferme; résiste à l’exposition à l'air: lorsqu'il est subitemer. hauflé, il décrépite, mais pas considéra. blement, ER
Analyse,
Observations fénéralos sur e caractère ct la valeur industrielle de ces combustibles,
COMMISSION GÉOLOGIQUE ET D'HISTOIRE NATURELLE DU CANADA. “o
Une analyse par carbonisation rapide a donné :—
Eau hygroscopique..…............. Re CUP ot l'04
Matière combustible volatile... ..,.,,,.,.,,.... 915 Fe
Ésroons fie sun AE NPA TD AR 8718 …
D AR a 2*63 ; 100:00
Coke, pour cent. .......,...... At de odie 89'81
Proportion de la matière combustible votat ile rela: , : Le
tivement au carbone fixe CR em ile soute d 5059 :*,
[1 donne un coke incohérent ; lorsqu'il est chauffé dans un creuset . couvert, il donne une petite quantité de flamme jaune pâle sans. .,: :: fumée, mais peu lumineuse, Couleur de ln cendre, blanche : elle ne ‘
s’agglutine pas à une chaleur rouge vif, et même à une chaleur rouge très intense elle ne devient que très légèrement frittée. cha
Des spécimens qui précèdent, le n° 41 peut être regardé ‘éomme un lignite de qualité supérieure ; il est passablement dur ‘et formé, ‘et, À lorsqu'il est récemment miné, il pourrait Supporter le’ transport et être avantageusement employé aux usages domestiques: ‘et .au Û
chauffage. Les mêmes remarques s'appliquent au n0 43, Les nos 44" à 51, inclusivement, sont tous de bons combustibles fermes, ne parais-
sent pas se briser par leur exposition aux agents atmosphériques, et: l’on peut supposer qu'ils résisteraient à la friction dccasionnée’ par le transport, sans éprouver de perte considérable ‘par leur: réduction: en: ‘:: poudre ou en menus morceaux. . Les nos 44 à ‘49, inelusivement, :" brûlent avec une bonne flamme, donnent des cokés fermes et cohérents : : (même dans les cas des nos 44, 47 et 49, qui contenaiént une propor-* tion inusitée de matière inorganique, dont la: présence, en ce: qui . rose concerne les n°s 47 et 49, a été expliquée au cours de leur analyse,) et. *. ‘::°: sont tous de bons combustibles très utiles et bien adaptés aux usages domestiques, à la production de la vapeur et à celle du gaz; les nos 47 et 49 en particulier fourniraient, à en juger par le caractère de la flamme des gaz dégagés pendant la combustion, de bons matériaux :
Pour ce (lernier objet. Les nos 50 et: 51 diffèrent essentiellement de :
tous les précédents par leur composition chimique ; le dernier res. . | ‘semble beaucoup au n° 37 du rapport précédent : c’est un excellent combustible, et l’on trouvera sans doute, comme pour celui-ci, qu’il possède une grande force d'évaporation, et en conséquence qu’il sera précieux pour la production de la vapeur, He thai a | :
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EAUX | NATURELLE. SE
ch fai de à source de la seigneurie de Longueuil, donité de Soulanges, pro- Eau de source ‘ vince de Québec. ‘Examinée pour Mr J.E, Juaire. On dit que la 0e le seigneur .: source où l'on a pris cette eau est située à environ.trois quarts de pu “mille du village de la Rivière-Beaudette, et à quarante pieds de la
4 berge de la rivière Beaudotte.
Elle ést ‘décrite comme remplissant un bassin naturel de 60 x 40
à pieds, dans lequel l’eau monte par dix ou douze trous dans le fond, et.
” que l’on estime donner environ 450 gullons à la minute, Cette source. 4 #07 du terrain caimbro- silurien—Chazy. = 5
reuset .
e sans.
elle ne
‘rouge : * Dohentillon de cette eau envoyé pour examen était parfaitement
te ss | ‘clair et limpide ; tout à fait incolore, même lorsqu'on la regardait
me un ss Hoi dans une colonne de deux pieds de longueur ; n'avait aucune odeur ï né, et, à ni aucun goût marqué, soit à la température ordinaire, soit après avoir À) sport : été chauffée. Son poids spécifique à 15°:5 C. était de 1000:16. : ; Tu Le précipité produit par l'ébullition consistait en carbonate de. La 4° ue chaux et en carbonate de magnésie, avec des traces d'oxyde ferrique. prains. La quantité d'acide carbonique dépasse celle requise pour former des
_. bi-carbonates,
ar le à
D on : Une analyse à donné, pou 1,000 parties :— Analyse.
nent, a rents : Soude..... ee ‘0045 opor-* CHR ne ressent sanesstesntieienti esse UD cn MTHMNOMION 0 sr ras essoressouererssisimutecet etes (OLD qui. ë AN hot Ce en en ,) et. * OXYAS PÉRTOUR SL sonores ses erssvevanass rs. +: LACS ages Chlore .......... de cite ton diar u AUUID 3 nos Acide sulfurique..,...»,vsvrsseusrvocvesseseuescouse ‘0194 He *:. Acide carbonique... ......ssssesscsossrecconecseronvre 1094 lela :. ; Ain 0 Que . . 72006 de : el . + Moins—-Oxygène équivalant au chlore, ..sssss soso. ‘0003 res- | ae | ET lent ju’il Les acides et bases qui Dai sont tout probablement combinés dans l’eau comme il suit :—
era (Les carbonates sont calculés comme mono-carbonates, et tous les sels esti. més comme anhydres.)
Chlorure de SodiumM....st.ssssseseresmescssseonsssses “O021
D mr
Sulfate de potasse..... Veste bossre00000 0000 80 1050» "UE soude..... itivrasitiereetrertetesitainite CUUID se chaux..... iereatiiesipes eds jan est ses LS UAD
Carbonate de chaux, .....,,,................. NET ‘067: 1e magnésie.., .,,,,,... PC Era idee ‘0357
SR en de 00, traces LT PR RE ae ne Dora VTT E ‘0002 ‘1482
RE RO RER" ‘0483 Eee ‘0128
Acide carbonique, à demi-combiné.,....
LA
‘2093 Un gallon impérial de cette eau contiendrait : —
(Carbonates calculés comme bi-carbonates anhydres, et les sels sans leur eau de cristallisation.)
Grains,
Chlorure de sodium......,...,................. ei co JT Sulfate de potasse......, ele arte ‘196
Gi BOUT ACER a NS een en da ° +546 ù
LL CHAUX ei si users 1:631 ‘ | Bi-carbonate de chaux...........,.,................ 6‘783 e
à 2e magnésie....,,....,........ via AO OU Poe mario ele UC d
BAG sers near ti nn tr en ‘644
. "1 . 2 ARE Rester tan ii 896
_ Acide carbonique libre.
"14651 fau saine, : 2.—Eau saline d’un puits artésien à la station de Rosenfeld, sur le chemin ienfeld, Mani-. de fer Canadien du Pacifique, Manitoba. Le spécimen a été pris et envoyé, en avril 1885, par Mr J. M. Egan, à la démande du Dr G. . M. Dawson. Ce dernier me dit que l’on attéignit l’eau salée, en premier lieu, à une profondeur de 235 pieds, que l’écoulement aug- _mentait à mesure que l’on creusait plus avant, et qu’elle s'éleva jusqu’à la surface en formant un jet d’eau très puissant. \ L'eau, lorsqu'elle a été reçue, contenait une petite quantité de matière en suspension de couleur brun-rougeâtre, qui, pour 1,000 parties d’eau au poids, s'élevait à 0:‘0103, et de ceci 0‘0067 consistait en oxyde ferrique, qui avait sans doute été autrefois présent dans | l’eau sous forme de carbonate ferreux. L'eau, une fois filtrée, était
parfaitement incolore ; goût fortement salin avec un arrièregoût . |
très faiblement amer ; elle n’affectait pas la couleur du papier de |
curcuma, mais montrait une légère réaction alcaline avec du papier
de tournesol rougi. La réaction pour l’acide borique, quoique faible, était bien distincte. Il sy trouve aussi du brome et de l’iode, la quantité du premier excédant, en apparence, celle du dernier, mais vu l'insuffisance de la matière, il a été impossible de déterminer les quantités respectives de ces constituants. La pesanteur spécifique l
Fa
LT SEE ARE
1 (: C'ÉRSRRRSR SRE un … 198545 CORRE da ave le ua “rest PC PA PE REe 1:0538 DONS eric rideie ee à rire ‘8252 CRYUS TOIrEUX,.,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,., tirs... traces SAS RMIQUE. 4: cou. A 24418 AOL DOMQUB se stresse os laut ie + traces Acide carbonique...,.......,:...,:.... ts rh ‘0342 CE TR ln ne CCE, Féuriles ‘0126 Chlore.......... rates irrriiraaoo ... 23'8783 TE Ra RO ne ee indét, OO ere tel naernaes oise. be , indét, 487644
Moins—-Oxygène équivalant au chlore. ...... vos. D'9871
433778 Moins—Oxygène équivalant au brome et à l'iode. non constaté,
Matière solide totale dissoute, par expérience directe, après dessiccation à 180° C., 434280, On peut raisonnablement croire que les acides et bases ci-dessus existent dans l’eau à l’état de combinaison qui suit :—
(Le carbonate étant calculé comme mono-carbonate, et tous les sels estimés
comme anhydres.)
Chlorure de potassium... usersecceue 179 TL sodium. ..., Vaitesssemverhenesocriorae 00 4071
LE calcium....., ironie ren vire ‘3982
fs MABNÉSIUM. secs cs soso 17225 Sulfate de chaux.........., a Borate de soude........,,..,...... ensrssassssoss.s traces Carbonate de chaux...,..... RE A in ‘0777 LL LOL ee oo .... traces Bromure de magnésium....,.,...,......... +... indét, Iodure de magnésium........... issue cescus. IN0Ob SR tn re Érdhecrasins ‘0126
La proportion de magnésium que l’on suppose être présent comme bromure et iodure s'élève à 00596.
Cette eau, en commun avec celles d'Hallowell, de Sainte-Catherine et d'Ancaster, appartient à la première classe des eaux minérales, d’après la classification du Dr T. Starry Hunt (Géologie du Canada, 1863, p. 562). Elle est d’une force presque égale à celle de la plus forte de ces eaux salines, c’est-à-dire, celle d'Hallowell, que le Dr Hunt a trouvée contenir, dans 1,000 parties, 387315 de chlorure de sodium, et elle serait bien supérieure à aucune d’entre elles pour la fabrication du sel, en ce qu’elle contient une bien plus petite quantité des chlorures déliquescents de calcium et de magnésium,
mn
Fo éeige en FaRE
fau de source 3.—Eau d'une source chez Halowell Grant, à huit ou neuf milles au NE. : nord de la ville d’Antigonish, comté d’Antigonish, Nouvelle-Ecosse, L'échantillon n été pris et envoyé, en octobre 1884, par Mr Henry P. Hill, d'Antigonish. Cette source sort de roches qui sont tout .pro-
bablement d'âge carbonifère inférieur.
M' Hugh Fletcher, à la demande de qui cet échantillon a été suvoné,
m'informe que l’on boit cette eau pour une variété de maladies, et,
prétend-on, avec des résultats avantageux.
Elle contenait une quantité fort appréciable de matière en suspension, qui fut enlevée par la filtration. L'eau filtrée, vue dans une : colonne de deux pieds de longueur, avait une faible teinte brunûtre. Elle était inodore et n'avait aucun goût spécial. La matière en sus-:
ension de 1,000 parties d’eau contenait une quantité de fer correspondant à 00.21 d'oxyde ferrique, qui était tout probablement présent dans l’eau, à une certaine époque, comme carbonate ferreux. La pesanteur spécifique de l’eau à 15°:5 ©. était de 1000 :53.
Analyse, D'après une analyse faite par M' Frank D. Adams, l’eau filtrée à contenant, dans 1,000 parties : — Ÿ POTRMRO rrrenhecrr tte ous SR PR) ‘0087 DA seen ice likeprti te ae TU ‘0420 CDR rs Me NA ar ialtes ‘1768 MAQNARIG 4 epernececrires tr detrennune ‘0141 DIU. et ces ereteererervicun ST Te, ‘0005 Oxyde ferreux.........., le deiRéerére ces ‘0015 Acide AUHUMAUS...,,,,,., 5e ses rivmers sde eetere te ‘1993 Acide phosphorique...... inner PR ..... traces. Acide carbonique..... .,... Duedacrte nn En vesgosce "0000 MMOG ceuciivétreetce FAT vip rene 54... 0081 Chlore....... a a a de 0547 Matière organique.,..ssssssssssss..s.s.... .:.... traces. | ‘6046 Moins—Oxygène équivalant au chlore.....,,.,... … ‘012: |
Les acides et bases ci-dessus sont tout probablement combinés dans l’eau comme il suit:— : |
(Les carbonates sont calculés comme mono-carbonates, et tous les sels estimés comme anhydres.) :
Chlorure de potassium, sssussoscsesessessessssecssoe ‘0137
; ne ( SOUL LE ste oesosec cos cosvecseteocsue JO/OU
: k SUITE DO OAUR, scene sescvssseneetenesesesess | OUDO Carbonate de chaux... vosssssessssvsosseou.ve “0666
se magnésie...... dre id etes ULO
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Matière solide totale dissoute, par expérience directe, après dessiccation à 180° C,, 0‘5383,
Acide carbonique, à demi-combiné. .... bruni ‘0457 «. LL. LU TS Ca de ‘0075 +5022
‘Chlore en plus de celui requis par le potassium et le RO ee le eh eut re er ver do 0 Tee ‘0001
‘Un gallon impérial de cette eau contiendrait :—
‘ (Carbonates calculés comme bi-carbonates anhydres, et les sels sans leur eau de cristallisation.)
Grains,
Chlorure de potassium, ,,,,,.,.,........,,........ ‘059 à ROM cnrs trees ccoericce << 5 5:551 Sulfate de chaux. ..........,.,.,,,,,,........, .... 23716 Bi:carbonate de chaux. ....:.....,,.....,........ .. 6713 1 CR 3157
AE AR url ete nnis re ‘281 PE AE DO dt a ‘035 A ed mn cv ‘07 Acide phosphorique.....,.,,..,.,,,.,,,...,........ traces, Matière organique..,,..,...,...…, 7. doses. traces, 40:929
Acide carbonique libre. ...., 4,44 scevere.... ‘is ‘525 41454
Cette eau appartient à la sixième classe des eaux minérales, d'après la classification du Dr T, Sterry Hunt. (Géologie du Canada, 1863, p. 562.) .
4.—Eau de la mine de l’ilôt d'Argent, lac Supérieur, Ontario. Elle a été Eau de l'ilôt recueillie par le capitaine Trethewey, à la demande du Dr A. R, C. Su
Selwyn. :
L'ilôt—qui se trouve à une distance d'environ un demi-mille de la rive nord du lac, et à six milles à l’est du cap au Tonnerre—consiste en une partie d’un dyke de diorite qui recoupe les ardoises presque horizontales et de couleur foncée de la formation d’Animikie, Il est traversé par une veine de calcite, dolomie, fluorite et quartz. L'argent y est à l’état natif et comme argentite. D’autres minéraux associés sont la tétrahédrite, la domeykite, la gr 'énite, la sphalérite, la pyrite, la chalcopyrite, l’érythrite et l’annabergite. Les exploitations avaient été poussées, lorsque cette eau fut prise, dans l'été de 1882, jusqu’à une profondeur d’environ 1,100 pieds.
L'eau contenait de la matière en suspension qui se trouva, à l'examen, étre en grande partie d’une nature argileuse, Elle fut enlevée par filtration. L'eau filtrée était incolore et inodore, elle avait un goût fortement salin, avec un arrière-goût légèrement amer ;
| pi
IE
Analyse,
Fer magnétique de Digby, N.-E.
réaction, neutre, La pesanteur spécifique de l'eau, à 150:5 C,, était de 102848,
Une analyse faite par Mr Frank D. Adams a démontré qu'elle contenait, dans 1,000 parties au poids :
Potasse ,,.,... SRE ne À a Li ‘2805 POUR ic citer RARES WE rettrettite : N'RIDS Chaux.,...... PSE Re Er En sl TE . 8'8186 DR rires ini ati: AT ‘5451 AOIUS AUITUMIQUE, 5, 6, ressorts be *0395 AO CR DOMIO M rence ire ocre it Er el 4 MIO rrceririsces ER EL ELEC Er PT NUS er ‘0540 Chlore Ferhat en alt rc A EE 224057 40'9662 Moins—-Oxygène équivalant au chlore.,.......,., 5‘032: 350339
Matière solide totale dissoute, par expérience directe, après dessiccation à 180° C., 35-0566,
Les acides et bases ci-dessus sont tout probablement combinés dans l’eau comme il suit :—
(Carbonates calculés comme mono-carbonates, et tous les sels estimés comme anhydres.)
Chlorure de potassium,... ....,.......,..,.,,,,,. ‘4582 \£ sodium ..... RE A et Ole 16:8098 ss CRDI rer cri lecrerc ous 170867 La MABNÉSIUM,....,4440ecs voor e de 1:2097 Sulfate de chaux.............,,.... de one ‘0672 Carbonate de chaux..................,...,..,,,.,, ‘2036
EU OCT Co ‘0540
L'eau contenait une trace de magnésie et une menue trace de ‘cobalt, L'alumine et le fer étaient absents. La quantité d’eau à la disposition de l'opérateur était trop petite pour permettre de l'essayer pour le brome et l’iode. Il y a un excédant de 0:1644 de chaux ; ceci pouvait, assez probablement, être présent comme carbonate, et c’est ainsi qu’il a été représenté ci-haut.
Cette eau appartient à la première classe des enux minérales, d’après la classification du Dr T. Sterry Hunt. (Géoly.- 41 Canada, 1863, p. 562.)
MINERAIS DE FER
5,—Minerai de fer magnétique trouvé sur la propriété de Mr R. W. Bulkeley, à une couple de milles du port de Digby, sur le chemin qui cor. tit de Digby à Broad-Cove, comté de Digby, Nouvelle-Ecosse.
Ï\ :< trouve dans du trapp triassique. - Cette localité a été examinée
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(novembre 1884) par Mr R, W, Ells, de cette Commission, et il est porté à croire que le minerai se trouve en quantité suflisante pour avoir une valeur industrielle, Le spécimen examiné a été requ de Mr Colin Campbell, d'Ottawa,
Massif ; structure pour la plupart compacte, et parfois, çà et là, finement cristalline ; contenait de nombreuses inclusions de quartz d'un blanc laiteux, plus rarement incolore, transparent, Couleur, noire, avec une faible teinte brun-rougeûtre ; rayure hnoir-brunûâtre. Facilement attiré par l’aimant,
Des déterminations—par Mr Frank D. Adams—des plus importants Analyse paréléments ont donné (après dessiccation à 1000 ©, — eau hygrosco- “°° pique=0:213 pour cent) les résultats suivants i—
RO TT TE re 52:220 Li SU Te ei na ee 16:376 Dioxyde de titanium.,.,,,........ RE ire traces Acide phosphorique.....,.,... HER oéetes SEC ‘072 LE NE Féeries “iiiriters ‘021 Matière insoluble...,,,,.,....,.,....... RÉEL 26'872 Fer métallique, quantité totale... 49:291 Re ‘031 OU. 0.10... ARR bi biiie Le ; ‘021
6.—Minerai de fer magnétique du treizième lot du dixième rang de Bagot, For magné.
comté de Renfrew, Ontario, Les spécimens dont il est ici question PC dut
ont été reçus de Mr C, F. Gildersleeve, de Kingston. Celui qui a été envoyé en premier lieu consistait en un seul fragment, pesant une livre et six onces, et répondait à la description suivante :—
Massif ; structure granuleuse fine—de menus cristaux octaédriques de fer oxydulé, plus ou moins isolés ou en petites agrégations, se ren contrent éparpillés dans toute la masse. Couleur, gris d’acier foncé. Rayure, brun-rougeâtre, Facilement attiré par l’aimant, Il consistait, en apparence, en un mélange de fer oxydulé cristallin et d'hématite,
Ce spécimen fut ensuite remplacé par un autre qui était sous forme de poudre de médiocre grosseur et que l’on disait composée de matériaux pris en différentes parties de l’affleurement. Comme l’on crut qu'une analyse de cette poudre pouvait donner une meilleure idée générale du minerai que celle du spécimen précédent, elle fut choisie pour l'examen, Elle était fortement magnétique et donnait une rayure noire,
Une analyse partielie—par Mr F. D. Adams—a démontré que ce Analyse parminerai était composé (après dessiccation à 1000 C.—eau hygrosco- pique—0:104 pour cent) comme il suit :—
Oxyoe Térmque 4 hiduiore cs. 07354 ONE TOUL, severe 25463
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Pyrite de cuivre de Mc- Kim, district de Nipissingue, Ont.
Analyse partielle.
Ch Esnge
COMMISSION GÉOLOGIQUE ET D'HISTOIRE NATURELLE DU CANADA. Dioxyde detitanium......... non Rate .. point Acide phosphorique........,.......... detre Res : ‘163 Boufre..... ses russes ant TT On ‘207 Matière insoluble.....,,,..,.,.,....,...,,,,,.,.44 . 14590 Fer métallique, quantité totale.....,...., Merde . 59'953 Phosphore .......,,.,,,,.,4....essssesssesssses : ‘071 SOUITE.. serrer me OU OO ; *207
La proportion de l'oxyde ferrique relativement à l’oxyde ferreux, dans cet échantillon, est presque identique à celle requise par la théorie pour le fer oxydulé. La matière insoluble consistait, au moins pour la plupart, en une variété d'amphibole appelée actinolite.
MINERAIS DE CUIVRE
Du onzième lot de la cinquième concession du township de McKim, district de Nipissingue, Ontario. Recueilli par le Dr A. R. C. Selwyn.
L'échantillon a été pris dans une tranchée pratiquée sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, où la roche ou veine cuprifère avait une largeur de quarante verges, et l'on dit que la veine a été suivie sur une distance considérable de chaque côté du chemin. Le minerai consistait en pyrite magnétique et en pyrite de cuivre, associées À une diorite gris foncé à grains fins et à un schiste chloritique vert-grisâtre ; quelques-uns des fragments étaient, par places, enduits de peroxye de fer hydraté. Quelques spécimens de pyrite magnétique de ce gisement contenaient de nombreuses écailles de molybdénite ; mais ce minéral n’a pas été observé, cependant, dans aucun des fragments qui composaient l'échantillon examin#,
Il contenait : —
Après dessiccation à 100° C.—(eau hygroscopique=—0"085 pour cent.)
Por... too Sninrerorivtans 2735 pour cent.
CUIVIO se rrrrerneemieraerms bonus éssis. 008 : BOUTEB nemuurauereoueenc a 1869 L Matière insolubre—gangue...... finvente 36'63 “
Les 9:08 de cuivre exigent, théoriquement, 8:02 de fer et 9:17 de soufre, formant en tout 26:27 de pyrite de cuivre, le résidu du soufre, 9:52, peut, pour toutes fins pratiques, être regardé comme présent sous forme de pyrite magnétique.
Ce minerai fut aussi essayé pour l’or et l'argent, avec les résultats donnés à l'essai n° 5, sous l'en-tête Zssais d'or et d'argent.
MINERAIS DE MANGANÈSE
8.—De la montagne de Gowland, Elgin, comté d'Albert, Nouveau-Bruns- Psflomélano. wick. Envoyé à la Commission par Mr J, L. Harris. bert, N.-B. Ce spécimen consistait en psilomélane en association avec une légère quantité de pyrolusite ; il contenait de nombreux petits fragments anguleux de quartzite crypto-cristalline rougeâtre ou grisâtre, une bonne partie du minerai prenant en conséquence le caractère d'un poudingue bien défini Le spécimen, qui était composé de nombreux fragments, pesait un peu plus de trente-sept livres et demie. Le tout fut réduit en une poudre grossière, et l’on obtint ainsi un bon échantillon moyen, Une analyse partielle à donné à Mr F. D, Adams les résultats suivants :—
Après dessiccation à 1000 C.—(eau bygroscopique=0:855 pour cent.) Analyse pare
Dioxyde de manganèse—utile,........., 50°21 pour cent. Oxyde ferrique..….....sss.sesssesesess ve 3°06 CE Résidu insoluble, ses... 3978 e D'après les résultats d’une analyse qualitative, ce minerai paraitrait contenir une proportion très appréciable de baryte.
ESSAIS D'OR ET D'ARGENT
Province pu NOUVEAU-BRUNSWIOK.
1,—Le spécimen qui suit a été examiné pour Mr G, C: King, Comme il Essais d'or et L « d'argent, Nou-
n’était pas étiqueté, la localité exacte d’où il vient n'est pas connue, veau-Brunsmais c’est probablement du comté de Queen's,
. Quartz blanc translucide, associé à une petite quantité d'argile schisteuse gris foncé, presque noire ; contenait un peu de pyrite de
fer ; à était par places enduit d’hydrate ferrique,
Ne contenait ni or ni argent,
Province D'ONTARIO.
Les essais Nos 6 à 13, inclusivement, ont été faits par Mr rank D. Adams, :
9,—Du township d’Artemisia, comté de Grey. Examiné pour Mr T, $. Ontario. Sproule.
Il consistait en quartz blanc translucide contenant de la pyrite de fer ; cette dernière constituait à peu près les deux tiers, au poids, du tout, Poids du spécimen, un peu plus d’une once. Il contenait : —
OMS rires sssrrotersesse- POINTS Argent ..... Hiivisenienrt . 0‘364 oz, à la tonne de 2,000 1bs,
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dans 3,—Spécimen d’une bande au centre de la veine, mine Huronienne, lac au
Brochet, township de Moss, district de la Baïe-du-Tonnerre, lac Supérieur, ii Schiste cloritique vert-olive, portant de la pyrite de fer, en asso-
ciation avec un quartz translucide blanc, Poids de l'échantillon, treize onces, | Ne contenait ni or ni argent, \,
#.—Du lot minier R. 71, lac Oihivre. à l’ouest du lac à la Perdrix, et ouest-nord-ouest de la baie du Tonnerre, lac Supérieur, Reçu de Mr W. A. Allan, re,
Le spécimen, que l'on disait représenter une bonne moyenne d’une grande quantité de minerai, était formé de nombreux petits fragments : ceux-ci consistaient pour la plupart en quartz blanc laiteux, en partie taché d’hydrate ferrique et contenant un peu de galène et de pyrite de fer ; d’autres fragments consistaient en quartz translucide traversé
par de nombreuses fissures remplies d’hydrate ferrique, qui donnait au
tout une couleur rouge chair ; ces fragments contenaient aussi un peu
de pyrite de fer, L’essai a montré qu’il contenait :….
Disease nes ccenecssee DD 0Z, à la tonne de 2,000 1bs, MDN esse sonsscssee LOU À Le e
fn ‘1 tj
6,—Du onzième lot de la cinquième concession du fownship de McKim, district de Nipissingue.
Ce spécimen a été décrit sous l'entôte Minerais de cuivre, analyse 8, I! contenait : :
P simples traces, ATBON be sscosoossocosose 2187 0%, ln tonne de 2,000 ]bs,
6.—Ce spécimen et les sept suivants ont été récoltés par Mr E, D, Ingall, Pyrite de fer prise dans une veine de quartz de trois pieds, cap Victoria, lac Supérieur, * La pyrite, qui était cristalline fine À grossière, séparée de la gangue associée, contenait :—
Ori VI on die tonne de 2,000 1bs, ATBON Rss socoove TAB: 4 LE. Li
f.—Pris dans une bande de quartz, extrémité nord de la baie au Brochet, ‘lac Supérieur, Pyrite de fer finement cristalline associée à un peu de pyrite de cuivre et de chlorite, Elle contenait je
Pissssssstsssessisesssss Point, Argent, sbéesssssooosee 0350 08 à la tonne de 2,000 1ba,
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8. D'une île dans la baie de la Terrasse, lac Supérieur. Pris dans des Essais sen nr cordons de quartz que l’on dit: contenir une A dr considérable En Le mn,
de ce minéral, . Pyrite de fer grossièrement tie. L essai: & donné : tem
OM ssaniioterccss “0000 simples traces, LE ; es Te RNA IE OR RE RG Li
la baie aux Hérons, lac Supérieur, oo
Mélange grossièrement rubané de quartz grisâtre translucide, de feldspath rougeâtre, de pyrite de ier finement Has, et éone petite quantité de minéral chloritique,
Ne contenait ni or nf argent, e _. nu.
10.—D'une veine de deux à six pouces d'épaisseur à la rivière Tranquille . . (Still river), lac Supérieur, Pyrite de fer cristalline fine.
Ne contenait ni or ni argent,
11.—De la baie au Brochet, rive nord du lac Supérieur, Une association, en proportions à peu près égales, de quartz translucide grisâtre et de feldspath rougeâtre. Renfermait une insignifiante quantité de pyrite de fer finement disséminée, : L’essai à donné :—
CR UT nee... traces distinctes, Abe on Shipereses sousseses point,
12.—D'un terrain minier près du lac des Mille-Lacs, district d'Algoma. Une association de pyrite de fer finement cristalliue et de magnésite ferrugineuse bleuâtre.
Ne contenait ni or ni argent,
13.—Pris dans une veine de quartz d’un pied, dans le voisinage du Sault Sainte-Marie, district d’Algoma, + Un mélange à grains fins de pyrite de fer et de quartz die ul grisâtre, Ï] contenait :—
Gens rss sus rasess tra Argent. ..s.sssssssssess. 0'292 07%, à la tonne de 2,000 Ibs,
14,—De la mine Arctique, baie Noire, lac Supérieur, an Galène cristalline médiocrement fine—-dans laquelle était disséminée un peu de pyrite de fer—dans une gangue de quartz, avee laquelle était entremêlée une insignifiante quantité de dolomie fe rugineuse, Poids du spécimen, neuf onces trois quarts, Il contenait î——
ADO sr sesausnin anses ete seososenteosssss EE
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Essais d'or et 15,__De la rivière au Courant, encoignure nord-ouest de la concession d'argent, Ont, = :
minière B, township de: Melntyre, baie du Tonnerre, lac Supérieur, ! Reçu de Mr J, Dewé PE
Blende dé zinc dans une gangue consistant en calcite cristalline grossière, argile schisteuse gris clair et un peu de quartz Poids du t: spécimen, deux livres et une once, Il contenait FE
OO e 0073 0z, à la tonne de 2,000 1bs, à RE ®
= % TerrironRe pv Norp-Ouxsr, \i., Territoire à e k Ê Ë : ' Rd 16.06 la rivière du Revenant, 4 environ cinquante milles à l'ouest de
Calgary, Calgaire gris foncé, faiblement Pourpré, contenant une grande. : Quantité de pyrite de fer, Poids du spécimen, treize onces, L'essai & montré qu'il contenait :— E
Or... coosseooesencsse ÎTACES, an ee core 0°729 oz, à Ja tonne de 2,000 1bs,
17.—De Ja rivière aux Ares, montagnes Rocheuses, Reçu de Mr Olef Johnson.
Cuivre sulfureux, en partie enduit de carbonate de cuivre vert,
associé À une petite quantité de calcite et de quartz Poids du Spécimen, six onzes et demie, I] CONTENAIT ten
OR à traces, AGEN. ose soso ce D'D8D 07, à la tonne de 2,000 Ibs,
. 18.—De la montagne des # Tempètes” ou de “Cuivre,” montagnes Ro-
cheuses, partie occidentale du district d'Alberta, Recueilli par le Dr G, M, Dawson,
Gossan, Poids du s vécimen, six onzes trois uarts, } ;
Ne contenait nt or nt argent,
Province px LA Corowste-Brirannique,
Colombie. 19, Ce spécimen et les trois suivants viennent de la montagne du Tunnel, Britannique, « : :
à neuf milles à l’ouest du sommet des montagnes Rocheuses. Ils furent : pris en différents endroits de ce que l’on dit être un gisement considérable, Reçus de Mr T. &. Higginson,
Ce spécimen consistait en galène grenue excessivement fine, Il contenait :-…
Dites sus traces, in or 3"096 oz, à In tonne de 2,000 1bs,
20.—Galène cristalline fine à médiocrement grossière, dans laquelle était disséminée une très faible quantité de pyrite de cuivre ; elle ne con-
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tenait pas de gnngue facilement discernable, Poids du spécimen, dix onces. L’essai a donné :-—
= OL esse data nisssss traces, 3 :
t Argent......sssscosoces 4010 0Z, à la tonne de 2,000 1bs,
21,—Galène grossitrement cristalline, associée à un peu de pyrite de LA
cuivre, dans une gangue de quartz et de calcite ; en partie enduite d'hydrate ferrique, et çh et là tachée de carbonate de cuivre bleu et vert; la gangue ne constituait qu'une très petite proportion, au poids, du tout, Poids du spécimen, cinq onces. Il contenait :—
OP roses sossserssorsro ces LIACER Argent. sos. 11302 02, à la tonne tte 9,000 !bs,
22, Galène cristalline fine à grossière, associée à une petite quantité de
pyrite de fer ; ne contenait que très peu de gangue, Poids du spéci-
men, une livre et sept onces, L'essai à donné :—
OR sassssrsaseserssecscas LICE, Argent... ssssssssosses 3281 02, à la tonne de 2,000 Tbs.
23,—De la crique de la Queue-de-Loutre, à trente-huit milles à l’ouest du
sommet des montagnes Rocheuses, et à un mille au sud de la voie du chemin de fer Canadien du Pacitique, Ce spéchueu et les quatre suivants ont été reçus de Mr TS. Higginson,
Quartz blanc translucide associé à de Ja calcite, renfermant de la galène grossièrement cristalline et un peu de pyrite de cuivre ; enduit en certaines parties d'hydrate ferrique, Les sulfures métalliques constituaient approximativement quarante pour cent du tout, au poids, L'échantillon, composé de nombreux fragments, pesait deux livres et sept onces. Une bonne moyenne du tout contenait :—
Os cssessesssciseereres l'ion ATEN, sense sssse socccvce 3281 OZ, à la tonne de 2,000 1bs,
De la même localité que le spécimen précédent
Il consistait en une association de galène grossitrement cristalline et de pyrite de cuivre, dans une gangue de quartz blanc translucide avec un peu de calcite ; en partie enduit de carbonate de cuivre vert et d'hydrate ferrique. Les sulfures métalliques constituaient approximativement soixante-quinze pour cent du tout, au poids, Le spécimen pesait deux livres et quinze onces, 11 contenait :-…
Gr esssnetesssecrseses— lues AGENT ses sesssssssesse 5833 0Z. à la tonne de 2,000 1bs,
25,—Aussi de la même localité que le n0 23,
Il consistait en pyrite de cuivre dans une gangue de quartz blanc
Essais d'or et d'argent, C.-B,
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Essais d’or et “translucide ; était en partie enduit de carbonate de cuivre vert et d'argent, C.-B,
d'hydrate ferrique. Les sulfures métalliques constituaient approxi- :
mativement trente-neuf pour cent du tout, au poids, L’essai a donné :— : ?
OR seneesssisess és se TIANES à ATRON rss 0*171 oz. à Ja tonne de 2,000 1bs,
26.—D'une montagne sur la rivière du Cheval-qui-rue (Æiking-Horse), sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, à quarante-neuf milles à l’ouest du sommet des montagnes Rocheuses.
Dolomie ferrugineuse associée À de petites quantités de quartz blanc translucide, ainsi qu'un minéral talqueux vert pomme pâle, et un peu de calcite ; contenait quelques paillettes de pyrite de fer et était en partie enduite d'hydrate ferrique ; le tout paraissait avoir été plus où moins exposé à l'influence des agents atmosphériques,’ Poids du spécimen, qui était composé de nombreux fragments, une livre et deux onces, : _
Ne contenait ni or nt argent,
De la crique de Quinze-Milles, montagnes de Selkirk
Quartz blanc translucide, contenant de petites quantités de pyrite de cuivre et un peu de minéral qui, par son apparence, ressemblait beaucoup à la tetrahédrite (mais qui n’a pas été constaté, parce que lon considérait que l'enlèvement d’une quantité suffisante de cette matière pour en constater la nature pourrait nuire à l'analyse du spécimen) ; le tout était plus ou moins veiné et enduit de carbonate de cuivre bleu et vert et d'hydrate ferrique, Poids du spécimen, une once, L'analyse à fait voir qu'il contenait :—
reed io, ATBONL. ss ssscecseoos 2 552 0Z: à Ia tonne de 2,000 1bs,
28.-—De la concession miniere Internationale, ” côté ouest du lac Koutanie,
Galène cristalline assez grossière, associée à une faible quantité de
quartz. Poids du syécimen, trois quarts d'once, Ce spécimen et les cinq suivants ont été reçus de Mr Fernie, I] contenait :—
Os vonsesosssesseccee TAGS:
ATLENL. ss sosssooscccee 10710 0, à la tonne de 2,000 1bs,
29.—De la rivière du Bœuf (Bull), en haut du pont. On dit qu'il s’y trouve en grande quantité, Hématite massive, à grains très fins, partout veinée de carbonate de cuivre bleu, et parfois d’un peu de vert, Poids du spécimen, quatre onces et demie,
Ne contenait ni or ni argent,
A. HOFFMANN. | CONTRIBUTIONS CHIMIQUES, :. 1. 3m Ë ert et 30.—De la concession minière ‘“ Blue Bell,” côté est du lac Koutanie, Essais dopet,
ii . . F aargent, C.-B, )proxi- : Le spécimen, qui pesait une once trois quar
ts, consistait en une :
ssai à association intime de pyrite de fer et d'hydrate ferrique, en partie | +. . incrusté d’une efflorescence de sulfate ferreux, qui s'y vouvait en quantité très notable, La pyrite constituait approximativement les
deux tiers du tout, au poids. L'essai a donné
e), uv OM ess, Root Traces. a ë.
Argent. ss. .ossse 1828 OZ, à Ja tonne de 2,000 1bs, e-neuf 31.—De la mine “ Loulou,” côté ouest du lac Koutanie, juartz | Galène cristalline grossière ; ne contenait aucune gangue facilement le, et dy * discernable, Poids du spécimen, cinq onces, L'essai à fait voir qu'il fer et . | .. contenait ;—… ir 666 . | GR mardis DAC, :
Poids Argent............,... .. 15458 oz. à la tonne de 2,000 1bs. ne 06 32.—Des montagnes près du lac Columbia inférieur. Consistait en chalcocite, veinée et enduite de carbonate de cuivre vert et bleu ; ne contenait qu'une très petite quantité de gangue composée de quartz. Poids du spécimen, trois onces, yrite Ne contenait ni or ni argent, Le F À blait — a 2 a que . ©. 33.—De la rivière Spilimichine, chaîne de Purcell, one Gralène cristalline fine, dans laquelle était disséminée une petite ï je dt “De - quantité de pyrite de fer ; ne contenait qu'une très faible quantité de î Rate .. Sangue, composée de quartz et de dolomie ferrugineuse, Poids du 1 L'UnË =! Spécimen, huit onces et un quart, 11 contenait :— À Oise clraqun À Argent, Péttsesssesssssses 8094 0Z, à la tonne de 2,000 Ibs, ; 34,—De la chaîne de Briscoe, montagnes Rocheuses, en face de l'extrémité K'ou- _— . du lac Columbia supérieur, Reçu de Mr D, Griffith, On rapporte Le er que ce minerai existe en grande quantité, & Te LE Le spécimen consistait en chalcocite et bornite, avec du carbonate ; tes: ; ; - de cuivre bleu et vert et un peu de pyrite de cuivre, en association : î : avec un quartz incolore subtransparent à transparent, La gangue ne
SE
formait qu’une petite proportion du tout,
au poids, Le spécimen pesait une livre et sept onces,
Da Ne contenait ni or ni argent, L s'y
35,—De la rivière Nashwaak, près du ruisseau Rocheux, Quartz d’un blanc laiteux, taché d'hydrate ferrique par places ; quelques-uns des fragments étaient enduits d’une épaisse couche de ce dernier, Poids du spécimen, une livre et une once et demie,
Ne contenait ni or ni argent.
Essais d'or et
d'argent, C.-B,
: 40.—De lx “mine de la Reine,” crique de Yale, à deux milles au nord de:
36.—De la rivière à la Orosse (Cross River), col de l'Homme-Blanc, montagnes Rocheuses, Récolté par le Dr G. M, Dawson, ie Quartz blanc translucide, contenant un peu de pyrite de cuivre ; il était par places taché de carbonate de cuivre vert et d’hydrate ferrique. Poids du spécimen, treize onces trois quarts,
Ne contenait ni or ni argent,
37.—Du filon “ Flocon-de-neige,” rivière de la Colombie. Reçu de Mr W, Grier, a. He Quartz d’un blanc laiteux, avec de nombreuses cavités de veines remplies d'hydrate ferrique, et çà et là quelques paillettes de ide de fer, Poids du pe deux onces et quart, ‘.. es
No contenait ni or ni argent, ‘! ie 6
38.—De la rivière à la Crosse, pie des fourches supérieures, Récolté par le Dr G. M. Dawson, =.
Dolomie blanche, assez ivoibremens cristalline, en partie tachée et enduite de peroxyde de fer hydreté, Poids du spécimen, quatre : onces et quart,
Ne contenait ni or ni argent, :
39.—De la crique aux Castors (Beaver ha D rivière de la Colombie, de M'T.S, Higginson,
* Quartz blanc translucide associé à une petite quantité d'hydro+ mica grisâtre ; la plus grande partie des fragments étaient enduits d’une forte couche de peroxyde de fer hydraté, Poids du spécimen, trois livres et deux onces. :
Ne contenait ni or ni argent,
la ville de Yale, Pris à la surface, à l'entrée du tunnel,
La matière examinée consistait en spécimens choisis, pris d’un échantillon, du poids de treize livres, du minerai envoyé pour l’exposition, Quelques fragments consistaient en quartz blanc translucide contenant de la pyrite de fer, de la galène et un peu de blende de zinc; d’autres consistaient en quartz grisâtre, à grains assez fins, associé à une serpentine chromifère vert-grisâtre à vert vif, et, plus. ‘immédiatement associée avec cette dernière, un peu de graphite ; le tout contenait passablement de pyrite de fer finement disséminée,
L'essai a fait voir qu’il contenait :— :
D 2cveoéve Traces, s AGEN Ds ssccooesocosse eee + 002 où à La tonne ds 2,000 be
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41.— Aussi de la ‘“ mine de la Reine,” crique de Yale. Pris à 180 pieds pus dog ef, de l'entrée du tunnel. res La matière examinée consistait en spécimens choisis, pris d’un échantillon, du. poids de quarante-huit livres, du minerai envoyé pour l'exposition. Il consistait en une association de blende de zinc et de ; pyrite de fer, avec une petite quantité de minéral talqueux blanc- ! grisâtre. Le spécimen essayé ne contenait que très peu de gangue, | L'’essai a donné :—
lance, mon-
e cuivre ; il 1ydrate fer-
| de Mr W,.
5 l SR QR eme tranins sors ETrACO8.
° Argent... svssoreuroc.s 2800 07. à la tonne de 2,000 Ibs,
s de veines à
de pyrite | 42,—_De la crique de Quinze-Milles, à environ six milles de son entrée | Lie, ” dans la rivière de la Coloubie, montagnes de Selkirk.
: Quartz d’un blanc laiteux fortement enduit d'ydrate ferrique.
Poids de spécimen, treize onces. Ce spécimen et les deux suivants
Récolté par ont été reçus de Mr T, $. Higginson et examinés pour lui,
Ne contenait ni or ni argent,
rtie tachée
en, quatre ‘ 43.— De dix milles à l’ouest du sommet de la chaîne des Selkirk, et
à environ un mille et demi de la ligne du chemin de fer Canadien du
Pacifique. _.
__ Galène grossièrement cristalline, associée à une insignifiante
Colombie, _ quantité de pyrite de cuivre et de calcite. Le spécimen, qui ne ee. ‘ pesait qu’une once et était très petit, contenait :— :
& d'hydros
nt enduits
Orsssssssesssosocess se ‘Traces distinctes. . AIRENT. cesse soesosssess ee + 79"056 OZ. à la tonne de 2,000 1bs,
spécimen, : 44.—De la crique Spilimichine, rivière de la Colombie. Galène grenue très fine, Ne contenait que très peu de gangue, Poids du spécimen, une livre et deux onces. L’essai a donné :—- ‘ Or. sue Traces iu ho é: trssoceseves CELENEELX « ed d x Argent... deusossessssssus 4607 0Z, à la tonne de 2,000 Ibs,
AE Mie nes __ MINÉRAUX DIVERS.
ur l’expos nn ..
ranslucide 1.—Galénite.-—De la mine de l’ilôt d'Argent, lac Supérieur, Ontario. Galénite de
: : , / à : l'ilôt d'Argent, Ce spécimen—qui à été présenté à Mr E. D. Ingall par M R. lac Supérieur.
_Trethewey, fils, comme don pour le musée de la Commission—a été pris dans une cavité de la galerie de 560 pieds, au sud du puits prin- ‘cipal. C'était une agrégation d’octaèdres plus ou moins parfaits, dont les axes de quelques-uns avaient cinq centimètres de longueur. Une partie de l’un des cristaux fut essayée pour l'argent, et l'on ‘: trouva qu’elle contenait 0011 pour cent de ce métal. Mr Trethewey
-dit qu'on à parfois retiré jusqu'à mille livres de galène, sous cette
de blende assez fins, if, et, plus.
aphite ; le isséminée,
er mnt
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forme, de l’une de ces Crevasses ou cavités, et qu'on a rencontré celles-ci, de’ temps à autre, dans presque toutes les galeries de la mine,
pate de 2.—Whiterite. De la mine de Twin City, près de la montagne aux Supérieur, . Lapins (Rabbit Mountain), baie du Tonnerre, lac Supérieur, Rap- | porté par Mr E, D. Ingall, de la Commission, 11 me dit que ce minerai se rencontre dans une veine argentifère, concistant pour la plupart en calcite et quartz, avec de la fluorite : l'argent est à l’état natif et comme argentite, Le spécimen était sous forme de concrétions globulaires cristallines rayonnantes, et un fragment pesait plus d’une livre, L'examen a été fait par Mr F, D. Adams, :. C'est la première fois, que je sache, que l’on ait rencontré ce miné- ‘ ral en Canada, \ |
dapaienite 3.—Molybdénite, Quelques spécimens bien cristallisés de ce minéral, P.Q. provenant des lots un et deux du troisième rang d’Aldfield, comté de Pontiac, ont été présentés au musée de la Commission par Mr R, H. ‘+ G. Chapman. Quelques-uns des moins parfaits étaient d’un volume considérable, car l'un d'eux mesurait à peu près onze centimètres en travers et pesait tout près de deux livres et demie ; parmi les plus petits, un cristal presque parfait ét très joli, qui avait la forme d’un prisme hexagone tubulaire, mesurait tout près de cinq centimètres en travers, : . . :. | ne
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